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Verbundausfuhrung, Die lleitwerks^X lera ?"ten in Massiv- bzw. 
Zusatzstoff auf Lsis von p£f! ^n^L? 01 , 6 " ^ bei eilien Ziehen 
Eigenschaften hinsichtlich dtr d f r die erf order lichen 

der Harzkomponente und holgenen Fefnvi^- CSit ' Vertr ^lichkei? 
geschieht geraafi Erf indung dldSrch ' £1 i F* • X i Ung besit *t. Dies 
Gleitwerkstoffes ein PTPE-PeinpSlver . Herste l^ng des 

emgearbeitet wird, wobei die f un^« X ?, fU " ktionellen Gruppen 
Bestrahlung des PTFE-PuJvers mit ™? ™ lle * Gru PPen durch . . 
werden - . "** enel Wreichen Strahlen eingelagert 



BEST AVAILABLE COPY 



•••• zz 



•"*••*•• •••• 



• ••ft 



7 Seiten 



216367 --»- 



Verfahren zur Herat ellung von Gleitwerkatoff en 



Anwendungagebi et der r Erf indung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herat ellung von 
Gleitwerkstoff en in Massiv- oder Verbundauaf Uhrung die 
inabeaondere zur Heratellung Von wartungafreien Gleit- 
lagern bzw. Gleit element en verwendet werden. 



Zweck der Verbeaaerung der Laufeigenaohaften von Lager- 

Z III v n , ist bereits eiae <~ e ^ ™ T«^T 

unter Jerwendung versohiedener Gleitmittel vorgeachlagen 

Die beaten Brgebniese konnten durch Einaatz von Polytetra- 
fluorgthylen (PTFE) erzielt werden. Folytetra- 

Durch Aufbringen kompakter PTPE-tfberziige (DT-OS 1425 998) 
durch Aufkleben einer ptft? , ^ ^ * ' 

einer PTPE Dial^ *****<>1U oder mehrfaohee AufsprUhen 
einer PTFE-Diaperaion werden zwar niedrige Gleitreibungs- 
zahlen erreicht, ,edoch ist dieses Verfahren tecnniscTund 
finanzieli aufwendig, und bei hoheren mechanischen und ther- 

Un e™ " S6a ^ ^ Bea ^^- g en wieder von den 
UntergrUnden abgelbat. 

Ton ZsZ IT T PaSemiese *. «« Obemache • 
von Kunatstofflagern (DT-OS 1400 949, DT-0S 1569 057, 
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W-OS 2302 6^ I™ III'™-™ ««?-"7. M-OS 2150 847, 
entachaddand varoaalrt 8 «> POT 

wendbar. awsgefonnten lagern an- 

Material. m dieaeQ Zweck vorgeachwf , 

in granulierter, pulveriaderter oler i™T ' * M ™ 

beeaeren Verankerung i„ faari-r » Iate "aae edner 

Glaeha^atri, einzu^belteT . WSnmb *~ 

alien (DT-AS , 295 80 T » e »P foh lenen POT-Materi-. 

lichen wde auch der P ase ™ £ * l6Ser groben 

uneureicnender ^Invert.!!^.^"*-^ ««" 
flache noch nicht auareichenf T ^ ^ro^T. 

PIPE und Har2 2 u 3a ^e n Verani ^»echan isnus 
TragfShigkelt, Verschi a-,- 

Parti kelgr8Sen 2wlsoh 8 en f 7 P'^etranuorathyxana mit 
(M-PS 2029 400, DT-os 226* , « ^ »««tlich verbeasern 
bed dieaen Varfairaa lat dan . 974 629) ' 

Eigenechaften daa P IFE eich diH ^ ^ ° r S a nophoben~ 
Harz ednarbeiten laa3ea , * "J**"* PlU ^ in daa 

gen, dde Vertedlung „ Harz a ±T t ^aeration ned- 

- «t bad P i naa t2m e nge r ube T 20 T relCbead h ° m ° 8en iSt 

wird. Diese to han Ednaat^eugt 8lnrt f ffirksa ** e « « 2ielt 
«eban auf Grund der achlecht en und ar- 

ProWaaa bad der Abltt ^ ^elait fahl8k a it daa PTra 
»eahalb ist diese 1Bs ung n^^T^ ™ ^ 
iU elne ~lativ dunna Sc ^ h daa J ^ ^ ^"'^ 
~" — e g ut . 
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Stahl, besitzen oder wSrmeleitende FUlistoffe, wie Blei~, 
Bronze-, WeiBmetall~ oder Graphitpulver , enthalten* 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von 
Gleitwerkstoff en, die einen solchen Zusatzstoff auf Basis 
von PTPE enthalten, der die erf orderlichen Eigenschaf ten 
hinsichtlich Einarbeitbarkeit , VertrSglichkeit mit der Harz- 
komponente und homogener Feinverteilung besitzt* 

We sen der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur 
Herstellung von Gleitwerkstoff en zu entwickeln, bei welchem 
der Zusatzstoff auf Basis von PTFE durch geeignete techno- 
logische Schritte so behandelt wird, daB seine Gleiteigen- 
schaften bei geringeren Konzentrationen zur Geltung kommen 
als bei herkomralichen PTFE-Feinpulvern# 

Erfindungsgemafl geschieht dies dadurch, da3 bei der Herstel- 
lvmg des Gleitwerkstoff es, der vorzugsweise aus mit Kunsthar- 
zen imprSgniertem bahnf Srmigem Tragermaterial besteht, ein 
PTPE-Pulver mit funktionellen Gruppen eingearbeitet wird, 

Es wurde gefunden, dafl ein auf strahlenchemischem Wege in 
Gegenv/art von Luft, Sauerstoff oder Zusatzstoff en, wie Sulfite , 
Carbonate, Nitrite, Nitrate, Halogenide, Cyanide, Harnstoffe, 
Amine, Arainoalkohole, Alkohole, Aldehyde oder organische Sau- 
ren und gegebenenfalls nach anschlieflender Verraahlung herge- 
stelltes PTPE-Peinpulver gut geeignet ist. Das auf diese Wei- 
se im Stahlenfeld vorzugsweise einer Gamma-Quelle oder einea 
Elektronenbeschleunigers aus PIDFE-Suspensionspolyraerisat , 
-Emulsionspolymerisat, -Fehlchargen, mechanischeri PTPE-Bear- 
beitungsruckstanden oder strahlenchemisch. polymeria iert em 
Tetrafluorathylen erzeugte Pulver ist teclmologisch leicht 
zuganglich und im Gegensatz zu deri.Ausgangsmaterialien gut 
rieselfahig. Die durchschnittliche Primarteilchengrofie liegt 
z.B. im Palle des Ausgangs voa PTFE-Suspensionspolymerisat 
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»<* 3 /Un und dee Auaganga v oa pip* & 7 

. *« V«. Agglomerate dieeer Pr!!;^? iOQSPOlymeris ** 
serteiibar. Die t^,^ 'g^ 611 ^ leioht- . 

reiehende Vertr 8 gii cWlelt des ^"l" a«s- 

o^bons mlt der Harzkomponete , ^^^"^tl^r- 
^npulver gut i„ ho ra0 geaer "ei Sioi 
bleibt. eiten ' ^omeratbildung ^ Har2 

Die Art der funktionelien 

•»* der Hereteuung d r Pein^vl^ ^ 416 WaW «~ 

So iaaeen eieh die ^ «»«— t.t«, staff e be- . 
aoWfizieren. Mogiich slnd ^ tei S ens *aften der Partikei 
-COOR, -COX, -OR, - C00B ' -S0 3 H, -CO-, 

Uonelien Gruppen bef „de„ L~ h ^l^' ' We fX 

oberfiaobe, wo aie 2 ur Haf t^W* *"* 

^ngexagertea P IPE _ Par jr" 11 " 5 ^ -rden. 
ten bereita bei varhaltnfa^ iT" ^ ° leit «^chaf- 
ntfaiteo. Es genugen Ante^t ' T^r^™ ™ 
10 %> bezo «» *uf den auageharteten r ' von ™«"«i~ 

•«r niedrigen Konseatration „ird ^«*atoff. Bei die- 
£• Iager«aterial3 nicht ZZT ei Zl "^'""^it 
^exnteiiigkeit ^ u . -^'^J"* 4 "^intraohtigt. Bie 

f «tigen lagermateriaiien. Ver8 °M*iGverhalte„ der . 

-uteigea und anaobXieGenT £ ^ f***** »- MeLanoX 

materia • Harzroischun* mit /i* . erz ^elt. An- 

material Wie Ubi ich zxna S oh±J^ * im P^gnierten Trg««. 
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Avis bkonomischen Grllnden 1st es vorteilhaft, die Gleit zone 
mit der erf indungsgemaBem Werkstoff und die Sttitzzone mit 
herkbmmlichen Materialien auszurUsten. 

AusfUhrungsbeispiele 

Die Erfindung wird nachstehend an Hand von Ausfuhrungsbei- 
spielen naher erlautert. 

Beispiel 1 ; 

0,84 kg PTFE-Feinpulver, hergestellt durch Bestrahlung von 
PTFE-Suspensionspolymerisat bei Raumtemperatur und Gegen- 
wart von Luft im Strahlenfeld einer 6o Co-Gammaquelle mit 
einer Dosis von 20 Mrd, werden mit 0,23 kg eines" nlohtiono- 
genen Dispergators, 0,16 kg eines- anioaktiven Dispergators 
und Oi46 kg Methanol angeteigt. Diese Mischung wird mit 5,7 kg 
einer 65 %igen Phenolharzlosung in einem hochtourigen Mi- 
scher homogenisiert und mit 3,7 kg Baumwollgewebe oder Pa- 
derlagennahgewirke zu einem Schichtprefistoff verarbeitet. 
Der ausgehartete Werkstoff enthalt 10 % PTPE. Durch mecha- 
nische Bearbeitung werden daraus die gewlinschten wartungs- 
freien Gleitlager erzeugt. 

Beispiel 2: 

40,5 PTPE-Peinpulver, hergestellt durch Bestrahlung einer 
10 mm stark en Schicht von Koagulat einer PTPE- Emulsions- 
polymerisation (Pehlcharge) im homogenen Gemisch mit 8 kg 
Ammomiumsulfit im Strahlenfeld eines Elektronenbeschleuni- 
gers (Beschleunigungsspannung 1000 kV, Strahlstromstarke 
6 mA) bis zu einer Dosis von 40 Mrd bei maximal 120 °C, Aus- 
waschen des Uberschiissigen Salzes mit einem Xthanol-Wasser- 
Gemisch (1:1) und anschlieBender Mahlung rait einer Stift- 
mtihle, werden mit 24,5 kg nichtionogenem Dispergator, 16 kg 
anionakti vera Dispergator und 41 kg Methanol angeteigt. Diese 
Mischung wird dann mit 609 kg. einer 65 %igen Phenolharz-Lo- 
sung und 525 kg Baumwollgewebe wie bei Beispiel 1 zu wartungs 
freien Lagern verarbeitet. Das Lagermaterial enthalt 5 % 
PTPE. 
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Erfindungsanspruoh 



1 • Verfahren znr B._ nt , , 

«*«1H dure" Ve* ^ y °° Gle «™>r fc etoffen dJO 

«* «nen Z u sat2stoff ^t**" 1 * latent werden 
<*te«h ge k ennzei ohn et J° n MPE •»««*«,, . 
«eitwe rkst0ffe3 p ^ <>~ Heretellung dee 

0">Ppen eingearbeitet JT*?**** mlt ^"ioneiien 
^eXaweiee -COOH, S tJ ^ Orupp^ 
<». -Z aein k6nneo 3 ' WW,, -COOfi, -cox, _ os 

2. Verfahren aach Punkt ' . ' 

^Moneaea ^'^«-^».., da fi die 
«» ^eiereichen strahTea B ~ tJ » hl «W ^S-Pulvera 

~t voa lBft , S8 J*^e W6w , in Ge _ 

Oder orl ; ^ a6 ' ^^kohole f^^e,- Cyanide, 

-gaaiaoaea Sanren, aa daf P « a ' Ald6hyde 
Verfahren nach Wl " «*•«. 
TOT-, ° leitw ^^off ^ I: ^ h ^-nzeichnet, 
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